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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Kunststoffbeschichtetes Papier/Karton 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein kunststoffbeschichtetes 
Papier/Karton, bei dem die Kunststoffbeschtchtung in Coex- 
trusionstechnik auf das Papier aufgebracht ist. Als Kunst- 
stoffbeschichtung wird ein Polyamid als Sperrschicht und 
ein Polymer als Haftvermittler verwendet. Das Polymer ist 
entweder ein Terpolymer auf der Basis von Ethylenacrylsau- 
reester mit 5-15 Vol.-°/o Acrylsaureester und 2-5 Vol.-°/o 
Maleinsaureanhydrid und der Rest Ethylen oder ein Ethylen- 
acrylsaurepolymer mit 3-9 Vol.-°/o Comonomergehalt und 
Rest Ethylen, wobei insbesondere das Ethylenacrylsaure-Co- 
polymer mit Metailionen vernetzt ist. 
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Beschreibung 

Bei einem bekannten kunststoffbeschichteten Papier/ 
Karton besteht die Kunststoffbeschichtung aus Polyvi- 
nyiidenchlorid (PVDC). Ein solches kunststoffbeschich- 5 
tetes Papier besitzt eine hohe Wasserdampfsperre und 
ist fett- und aromadicht. Auch seine Herstellung ist un- 
problematisch, weil sich das PVDC unmittelbar auf das 
Papier auftragen laBt und durch definierte Trocknungen 
fest am Papier haftet. Diesen Vorteilen stehen Probleme 10 
der umweltvertraglichen Entsorgung von mit PVDC be- 
schichtetem Papier gegeniiber. Deshalb ist man bemuht, 
ein mit einem anderen Kunststoff beschichtetes Papier 
zu entwickeln, das neben den positiven Eigenschaften 
der Wasserdampf-, Fett- und Aromadichtigkeit auch 15 
hinsichtlich der Entsorgung unproblematisch ist. 

Gelost wird diese Aufgabe mit einem kunststoffbe- 
schichteten Papier/Karton, das gekennzeichnet ist 
durch in Coextrusionstechnik auf das Papier/Karton 
aufgebrachtes Polyamid als Sperrschicht mit einem 20 
Polymer als Haftvermittler, das entweder 

a) ein Terpolymer auf der Basis von Ethylenacryl- 
saureester mit 5—15 Vol.% Acrylsaureester und 

2 — 5 Vol.°/o Maleinsaureanhydrid und Rest Ethylen 25 
ist oder 

b) ein Ethylenacrylsaure-Copolymer mit 3-9 
VoL% Comonomergehalt und Rest Ethylen ist, wo- 
bei insbesondere das Ethylenacrylsaure-Copoly- 
mer mit Metallionen vernetzt ist. 30 
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packen von Fullgut aus, das nur mit zusatzlichem Auf- 
wand aus dem Siegelnahtbereich entfernt werden kann. 

Bevorzugte Starken fur die beiden Lagen sind insge- 
samt 10 — 40 g/m . Die Verteilung dieser Starken ist vor- 
gegeben durch die Technologie des Feedblocks. Sie 
kann von 10 Vol.% zu 90 Vol.% bis 90 Vol.% zu 10 
Vol.%, vornehmlich jedoch 50 Vol.% zu 50 Vol.% betra- 
gen. 

Patentanspruche 

1. Kunststoffbeschichtetes Papier/Karton, gekenn- 
zeichnet durch in Coextrusionstechnik auf das Pa- 
pier/Karton aufgebrachtes Polyamid als Sperr- 
schicht mit einem Polymer als Haftvermittler, das 
entweder 

a) ein Terpolymer auf der Basis von Ethylen* 
acrylsaureester mit 5—15 Vol.% Acrylsaure- 
ester und 2 — 5 Vol.% Maleinsaureanhydrid 
und Rest Ethylen oder 

b) ein Ethylenacrylsaure-Copolymer mit 3 — 9 
Vol.% Comonomergehalt 

ist. 

2. Kunststoffbeschichtetes Papier/Karton nach An- 
spruch Udadurch gekennzeichnet, daB das Ethylen- 
acrylsaure-Copolymer mit Metallionen vernetzt ist. 



Die Beschichtung ist auf Feedblock-Coextrusions-Be- 
schichtungsanlagen ohne weiteres moglich, wobei als 
Feedblockverteilung ein AB-Adapter verwendet wer- 
den kann. Sofern das kunststoffbeschichtete Papier 35 
heiBsiegelfahig sein soli, ist es erforderlich, einen ABA- 
oder ABC-Adapter einzusetzen, mit dem auBen eine 
HeiBsiegelschicht aufgebracht werden kann. Vorzugs- 
weise wird als HeiBsiegelschicht das gleiche Material 
wie fiir den Haftvermittler eingesetzt. Der ausgewahlte 40 
Haftvermittler gewahrieistet, daB es in der Grenz- 
schicht nicht zu einer Delamination kommt, vieimehr 
wird eine gute Verbindung zwischen dem Papier und 
der Sperrschicht hergestellt. Das beschichtete Papier 
zeichnet sich durch eine gute Planlage und eine hohe 45 
Flexibilitat auch bei Temperaturen unter 0°C aus. Selbst 
bei extremen mechanischen Beanspruchungen bleiben 
die Dichteeigenschaften erhalten. Insbesondere bei ei- 
ner Beschichtung mit einem Polyamid (PA6) mit niedri- 
ger Viskositat hat das kunststoffbeschichtete Papier ei- 50 
ne hohe mechanische ZerreiBfestigkeit, weshalb ein sol- 
ches Papier fur die Verpackung von scharfkantigen, ins- 
besondere tiefgefrorene Guter, geeignet ist. Vergleich- 
suntersuchungen mit PVDC-beschichteten Papieren im 
Dauertest ergaben, daB die Wasserdampf- und Sauer- 55 
stoffundurchlassigkeit bei dem erfindungsgemaBen Pa- 
pier deutlich weniger abnahm als bei einem PVDC-be- 
schichteten Papier. Die Verarbeitung des erfindungsge- 
maBen Papiers auf schnellaufenden Abpackanlagen laBt 
sich genau so schnell wie beim Einsatz von PVDC-be- 60 
schichtetem Papier durchfiihren, da das erfindungsge- 
maBe Papier wegen des eingesetzten Haftvermittlers 
gute Haftsiegeleigenschaften hat. Im Gegensatz zu dem 
PVDC-beschichteten Papier ist es insbesondere bei dem 
Papier mit dem als Haftvermittler eingesetzten Polymer 65 
moglich, zu einer dichten Siegelnaht selbst dann zu 
kommen, wenn der Siegelnahtbereich nicht vollig sau- 
ber ist. Dieser Vorteil wirkt sich besonders beim Ver- 



